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PaientansprQche: 

1. Bindemiuel zum Verschmelzen einer Nlchlcdel- 
metqlleglening mU Porzellan fOr Zahnresiauratlonen, 
dadurch gekennzelchnei. da0 es Im weseniH- 
Chen aus den folgenden Besiandiellen In Gewlchwpro- 
zemcn besteht: 

Goldpulver (5-15 nm) 34,0-52,0 
Porzellan 13,1-30,6 
Zirkonlumoxld (10 jim) 4,4- 8,74 

FIQsslges FluQmlitel (Ifthig zur 
Umsetzung unter Blldung von 
Schlchten aus zahfcsten Oxiden auf 
eIner Leglerung. an denen Porzellan Resi 
hartet) 

2. BindemUiel nach Anspruch I, dadurrh sekenn- 
zelchnei, dafi das flflsslge FluDmlltcI ein oxfdisches 
FluOmiue! enthaii. 

3. Bindemiuel nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zelchnci, dafi das flOsslgc FluBmlllcI Glycerin Oder 
einen Atkohol als llosstgen Tfageretoff enlhalL 

4. Bindemiuel nach Anspruch 1, 2 Oder 3, dadurch 
gekennzelchneu daB das flOsslge FluBmUtel ?inen 
Oxidbestandiell enlhall, der aus BorsSureanhydrid, 
Boroxld, Natriumborai Oder einrm Oxid der J. Gruppe 
des PSE bestehi. 

5. Bindemiuel nach etnem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzelchnet, daB das OOsslge 
FluQmiuel zusStzllch ein Netzmiuel enthdlt. 

6. Bindemiuel nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB das flDsslge FluOmluel die folgenden 
Bestandtelle innerhalb der In Gewlchtsprozenten 
angegcbenen Berclchc enthalt: 



Besiandiell 



AntdlmaOiger 
Berelch 



1.50 bis 4,52 



0,085 bis 0,338 

1.54 bis 3,07 
Rest 



Bestandteil 



Cewichts- 
prozenle 



10 



20 



HandcisQbllches 
nichtionogenes NelzmlUel 
HandelsObliche 
kolloldale Kleselsdure 
Glycerin 

7. Bindemiuel nach AnsprOchen I, 3, 4 und 7, da- 
durch gekcnnzelchnct, daB das HOsslgc FluBmluel die 
folgenden Besfandiellc In den angegebenen Berelchen 
In Gcwichisprozcnten enthalt: 



opilmale Blndwng zwischen dem Porzellan und cler 
Leglerung schaITu Dieses MHiel muB mil dem Porzellan | 
und der Leglerung wfthrend des Brennens reagleren und 
eine schr zflhe, anhaftcnde Zwischenschfcht aus Oxiden 
gertnger LOsllchkeU auf dem Metall ergeben, an der das 
Porzellan nach dem nachfolgenden Anbrlngen und Bren- 
nen dichi und Test hafteL 

Es 1st etn Zlel der Erftndung, ein wlrksames BindemU- 
iel dieses Typs zur VerfOgung zu stellen, das wlrischafi- 
llch aus lelcht erhaitllchen Materiallen erhalien werden 
kann. 

HIerzu wird das In Anspruch 1 angegebene Bindemiuel 
vorgeschlagen, dessen bevorzugte Ausgestaliungen den 
Gegenstand der UnteransprQche 2 bis 8 bllden. 

Zur Erzlelung eIner optlmalen Bindung zwischen eIner 
NIchtedelmetallzahnleglerung und Porzellan hat das 
erflndungsgemSBe BIndemUtel die Tolgende Zusammen- 
seaung In Gewlchtsprozent, die auf die Leglerung in 
Form einer AuFschlflmmung aufgestrlch^rt und gebranni 
wIrd, um so die OberflSche fOr eIne Bindung mit dem 
Porzellan zu bllden. 



Besiandieit 



Antcil- 



Berelch 



BesondvTS 
zweckma&lge 
Zusammen- 
setzung 



Goldpulver (5 bis 15 pm) 
Pozellan 

Zirkonlumoxld (10 ^m) 
flQsslges FluQmiuel 



34.0- 52,0 34,96 

13.1- 30,6 25,22 
4,4- 8,74 8,74 

Rest 30,08 



35 



45 



50 



Das flQsslge FluDmlttel Isl ein niedrlg schmelzendes 
FluQmiuel, das In einem Tragersloff, wie Glycerin oder 
elnem Alkohol, lOsllch Isl. Die wesenlllche Elgenschafl 
Isi, daB das FluDmlUel mIt dem Porzellan und m« den 
Oxiden, die auf die Leglerung wahrend des Brennens des 
Blndemiuels geblldet werden, reaglert und eIne sehr 
zShe, anhaflende Zwlschenschlcht aus Oxtden ge ringer 
Ldstlchkett blldei, an der das Prozeltan nach dem 
Anbrlngen und Brennen haftet. Die Zuage eines thlxo- 
tropen MlUels wte z. B. feinkOmlge kolloldale Klesel- 
sflure, halt alle Pulver In LOsung, so daB ein gleichmaOi* 
geres Auftragen mOglich 1st und verbesserte Strelch- 
elgenschaften erzlell werden. 

Bctsplelc for geelgncte Leglcrungen werden mil den 
nachfolgenden Zusammensetzungen 1 bis 5 angegeben; 
alle Angaben bezlehen sich auf GcwIchlsprozenie. Diese 
Legierungen slnd fOr Dentalzwecke besonders gceignel 
zum Verschmelzen und dichten Anhaften an Porzellan. 

Zusammenseizung I 



Oxidbestandiell 1,54 bis 4,63 

Netzmiuel 0,086 bts 0,35 

FlOssIgcr Tragersloff Rest 

8. Bindemiuel nach Anspruch 1, 3 oder 4. dadurch 
gekennzelchnei. daO das flOsslge FluBmiUel elnc 
klelne Menge eInes thixoiropen MMiels enlhalL 



Element 



Antell- 
maOlger 
Br retch 



Besonders 

zweckmaBlge 

Zusammcn- 



55 



60 



/;>hnrc.siauratloncn crfordcrn hauflg cin Vcrschmcl/cn 
b/.w. Vcrcinlpcn von I'orzcllan ml! cincr /ahnlcglcrung. 
cUc iinlcr ilcn Im MiintI hcrrschcnilcn Hcdingungcn f>s 
Mcckcnfesi um! oxltinili>n.s- und korroslonsbcsiilndlg Isl, 
d. h. v«»Mi blologlschcn Stamlpunkt rtus gcclgncI und 
hlovcflfimikh Isl. l-.m Mltlcl Isi crfnrdcrllch. das cinc 



setzung 


Nickel 


Rest 


75,4 


Chrom 


10,0 -15,0 


13,5 


Molybdan 


1,0 - 7.0 


5,0 


Aluminium 


1,0 - 5,0 


3,0 


Slllclum 


0,5 - 2,0 


1,0 


Mangan 


1,01- 0,2 


OJ 


Elscn 


0 - 5.0 


1.5 


Sironilum. Lanthan und/oder 






Zirkonlum cinzcin oder als 






Komhl nation von Strontium 






und /Irkonlum 


0.2 - 2.0 


0.5 



ino.n'\> 
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Zus«mmenseming 2 



noch Zusammenseuung 5 



Element 



Antcll- 

mftOlger 

Berelch 



BesonUers 

zwecKmaBlBC 

Zusammcn- 



Nickel 

Chrom 

Molybdan 

Alumtnlum 

Slllclum 

Mangan 

Strontium, Lanthan und/oder 
Zlrkonlum einzein Oder als 
Komblnailon von Sironilum 
und Zlrkonlum 
Wolfram 



Zusammenseuung 3 



seizung 


Rest 




78,4 


10,0 - 


15,0 


13,5 


1,0 - 


5,0 


1,5 


1,0 - 


5,0 


3,0 


0,5 - 


2,0 


1.0 


0.01- 


0,2 


0,1 



0,2 - 2,0 
0,5 - 5,0 



0,5 
2,0 



100,0% 



Element 



Aniell- 

maBlger 

Berelch 



Besonders 
zweckmaDige 
Zusammen- 
setzung 



Nickel 


Rest 




78,1 


Chrom 


10,0 


-22,0 


13,5 


Molybdan 


0,0 


- 3,0 


1,5 


Aluminium 


1.0 


- 5,0 


3,0 


Sillclum 


0.5 


- 2,0 


1,0 


Mangan 


0,01 


-0,2 


0,1 


Strontium, Lanthan und/oder 








Zlrkonlum eInzeIn oder als 








Komblnatlon von Sironllum 








und Zlrkonlum 


0,0 


- 2,0 


0,5 


Gallium 


1,0 


- ?9 


2,0 


Eisen 


0,0 


- 1,0 


0,3 








100,0% 



Zusammensetzung 4 



Element 



AntelN 

maQiger 

Berelch 



Besonders 

zweckmftOlge 

Zusammcn- 



setzung 


Nickel 


Rest 




75,4 


Chrom 


10,0 


-15,0 


13,5 


Molybdan 


1,0 


- 7,0 


5,0 


Aluminium 


1,0 


- 5,0 


3,0 


Slllclum 


0,5 


- 2,0 


1,0 


Mangan 


i,oi 


-0,2 


0,1 


Wolfram 


0 


- 5,0 


1,5 


Strontium, Lanthan und/oder 








Zlrkonlum eInzeIn oder als 








Komblnailon von Strontium 








und Zlrkonlum 


0,2 


- 2,0 


0,5 



Element 



Anicll- 

mSBIger 

Berelch 



Besonders 
zwcckmaOige 
Zusammen- 
setzung 



Slllclum 0,5 - 2,0 

Mangan 1,01- 0,1 

eisen 0 - 2,5 
10 Strontium, Unihan und/oder 
Zlrkonlum elnzeln oder als 
Komblnation von Strontium 

und Zlrkonlum 0,2 - 2,0 

Wolfram 0 - 2,5 



1,0 
UO 



0^ 
0^ 



15 



100,0% 



100,0% 



Zusammensetzung 5 



Element 



Anteil- 

maoiger 

Berelch 



Besonders 

zweckmBBlge 

Zussmmen- 

scir.ung 



Nickel 
C hrom 
Molybdan 
Aluminium 



Rest 

10,0 -15.0 
1,0 - 7.0 
1.0 - 5.0 



75.4 
13,5 
5.0 
3.0 



AUe Komblnatlonen von Strontium, Lanthan und Zlr- 
konlum Innnerhalb der angegebenen Berclche sind geclg- 
net; cin geelgneter Besiandtell 1st auch eine 50%-50%- 
Kombinatlon von Strontium und Zlrkonlum. 

Das Im crflndungsgemaOen BindemUtel elngeseizie 
Prozellan Isi z. B. ein im Handel erhaiillches Porzellan 
mil etwa der Tolgenden Zusammensetzung (Gew.-%): 



Bestandtell 



Zusammensetzuag 



SIO2 

AIA 

CaO 

KjO 

Na,0 

LljO 



68,64 
13,76 
0,36 
13,46 
2,29 
1,49 



Das Porzellan kann auch eln Porzellan mil ahnlicher 
Zusammensetzung zur Hersiellung von Proihesen sein, 

35 das einen Erweichungspunki von eiwa 1200-1400* C hat. 
Das nosslge FluOmlltel oder die BIndemllteinflsslgkell 
1st eln niedng schmelzendes »FluBmltlel«, vorzugswelse 
cIn oxidlsches FluBmlttel, das In einem TrSgersloff. vor- 
zugswelse In Glycerin oder eInem Alkohol. gelOst Isi. 

40 Das FluBmlttel besiehi bevorzugt aus Borsaureanhydrld, 
Boroxld Oder den Salzen wie NatrL';Tborat, oder den 
Oxiden der Leichtmelalle, wie Lip, Na,©, und andcren 
Oxlden der Elemenle der Gruppe I dcs Perloden- 
sysiems. Die wesentllche Elgenschafi 1st, daD das FluD* 

45 mitlel mil dem Porzellan und mil den Oxlden, die auf 
der Leglerung wShrend des Brtnnens dcs BlndemlUels 
geblldei werden, reaglert und eIne sehr zShe, anhaftende 
Zwischenschlchi aus Oxlden gerlnger LOsIIchkelt blldet, 
an der das Porzellan wShrend des nachfolgenden Anbrln- 

50 gens und Brennens hafiet. Die zusaizllche Verwendung 
eines Netzmlttels Isl vortellhaft. Eine zweckmafJige 
Zusammensetzung llegl Innerhalb dcs folgenden 
Berelchs: 

SCO cm' Glycerin 
10-30g Borsdureanhydrld 
1,14 cm^ Nelzmlltel 

Eln besonders geelgneter Berelch hat folgende Zusam-^ 
mensetzung: 



55 



60 



Bestandtell 



AntellmflOlger Berelch 



65 



Glycerin 

Borsaurcanhydrld 
Neizmltlel 



300 =600 cm^ 
10 -300 g 
0,5- 2.0 cm^ 



Eine bevorzngie Ausgesiallung des Blndcmliicls, dem 
cIn ihlxolfopes Mitlel, wie kolloldale Kleselsaure. 
zugcgeben worden 1st. hail alle Pulvcr In LOsung uml 
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ermOgllPht eln glelchmflOlgeres Aufbringen unci erglbi 
vcrbessflrie Strfil;.nf?Ig5nsch«ften, 

Eine solche PormullPrung hni vorzugswelse die 
Folgende Zusammenseizung (Gew.-%): 



Besundiell 



AniellrndDtger Besonders 
Bereich zwecKmflQiges 
Bclsplel 



Glycerin 
B2O3 

handelsQbllcSes 

nlchtlonogenes 

Netzmltiel 

handelsQbllche 

kolloldale 

ICIeselsaure 



Rest 94,954 
1,50 -4,52 2,502 



0,085-0,338 0,237 



1,54 -3,07 2,307 



Das Netzmlttel 1st eln nichtschaumendes, nlchllonl- 
sches Netzmllicl des Typs (ROPOCOROi, wortn R eine 
Alkyli^ruppe mU mlttlerer Ketienlflnge Jst und R' eine 
wasserlosllchmachende Gruppe Isi. Der PjOj-Gehalt 
machi 16% aus. Dieses Neizmlltel Isi eine bemstelnfar- 
bene Flflssigkelt mil elnem spezJflschen Gewicht von 
1,121, elnem pH-Wert von 4.7 (0,55&Ige LOsung), einer 
bberflachensparinung von 28,8 dyn/cm (0,2%Ige LOsung 
bel IT C), elnem Draves-Tcslwert von 9,2 s bel 0,6XIger 
Konzentrallon und von 32 s bel 0,2%Iger Konzentratlon, 
die (In hartem Wasser) In Naphtha unI6s1lch und In 
Alkoholen, Aceion, Toluol lOsIlch 1st und eIne mllchlge 
LOsung In Wasser blldet. 

Die handelsObllche kolloldale KleselsSure wird In hel- 
Ber Gasumgebung durch Dampfphasenhydrolyse elner 
SUlzlumverblndung und nlchl durch Obtlche Fallungsme- 
thoden Im waQrigen Medium hergesiellt, Ihre besondersn 
Elgenschafien llcgen In der hohen chemlschen Relnhelt, 
dem gcringen Wassergehalt, der sehr groBen auBeren 
Oberdache und dem hohen Grad von Tellchentrennung 
begrOndet. Sle wlrkt In fluQerst geringcn Mengen als Ver- 



stflrkungsmlttel in K^wtscbuk und Kunststoffen, als Sus- 
pendler- und MeuierungsmUiel in Farben, als ihuotropes 
MlUel In verschlcdenen Hprzen, als Emulslonsstablllsator 
und als Verdlckungs- und Geliermliiel. 
5 Zweck des BIndesmlitels Isi es, eine zahfesie Bindung 
zwischen dem Meiall und dem Porzellan v\ erreichen, 
urn so jegllches AbsplUtem oder Abbrechen des Porzel- 
lans von dem Metall zu verhlndem, wahrend das Zahn- 
hllfs- bzw. -ersatzmlltel In dem Mund benuizl wIrd. Die 
10 Bindung wIrd durch Reaktlon zwischen dem Blndemlttel 
und den besonderen OxIden errelcht, die auf der Legte- 
rung wahrend des Brennens bel der Bearfoeltung des 
Porzellans gcblldet werden. 
Das Blndemlttel wlrd zweckmftBlgerwelse wie folgt 
15 benutzt: Eine dOnne Aufschiammung wlrd unter Ver- 
wendung des flOsslgen RuBmlliels und des undurchslch- 
llgen hinterlegten Porzellans zuberellel. DIese Auf- 
schiammung wlrd dann auf das Zahnhllfsmlttei In den 
Berelchen aufgeiragen, die Porzellan aufnehmen sollen, 
und die Aufschiammung wlrd dann gebrannt. Die Bedln- 
gungen, die ftlr einen Erfolg erforderilch sind. bestehen 
darin, daB die Aufschiammung strelchfthig 1st und nach 
dem Aufsireichen die Farbe de^ daninier beflndllchen 
Metalis altgemeln abdeckt. 

Em besonders bevoRugtes flOsslges Blndemlttel ent- 
sprfcht folgender Zusammenseuugn {Gcw.-%): 



20 



25 



Besfkndtell 



AnteilmaBlger 
Bereich 



30 



Besonders 
zweck maBlges 
Beisplel 



Oxidbestandiell 1,54 -4.6?. 2,56 

Netzmlttel 0,086-0,35 0,24 
FlQssiger 

Tragerstoff Rest 97,20 

Die Bestandteile stnd die glelchen wie die oben auf 

andere Welse angegebenen Bestandteile und kOnnen 
ebenfalls eln ihlxotropes Mittel enthalien. 
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